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Abstract of FR2692833 

A prod, from the mesocarp of coconut comprises fragments 
(54,56) of a chosen size, each contg. several strands of 
mesocarp fibre (40), of determined length and orientation, to 
which particles of parenchymous tissue (46) attached. The 
product is obtained by cutting the mesocarp into slices of a 
chosen thickness and fragmenting into pieces of the desired 
particle size. The fragments are a homogenous composition 
of fibre and parenchymous tissue, with the fibres arranged 
parallel to one another in each fragment. The fibre length is 
1-30 mm. The fragments may be the same or of different 
size. In use, the particles are arranged to form permanent air 
gaps within the mass, of controlled dimensions. Fragments 
can be compressed for storage and transport. 
USE/ADVANTAGE - The substrate is used for plant 
cultivation partic. in containers, plant pots, either alone or 
mixed with other components, (claimed). Renewable 
environmentally friendly replacement for peat or inorganic 
substrates. Lack of fine powder in substrate avoids blocking 
of gps in structure. 

Mesocarp is scraped and washed prior to cutting. The slices 
are cut transversely, pref. perpendicular to the fibres. Slices 
or fragments are leached. Fragments are sterilised either by 
heat or by UV or gamma radiation and packaged for storage. 
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£4/ Prodult de m6socarpes de noix de coco, utile notamment pour la culture de vSgetaux, et precede pour son 
obtention. 

(57) L'invention conceme un produit de mesocarpes de 
noix de coco ainsi qu'un procede pour son obtention. 

Le produit de mesocarpes de noix de coco de ('invention 
comprend des particules (54. 56) de grosseur choisle, 
constitutes chacune d'un a quelques brins de fibre (40) de 
mesocarpe de longueur et d orientation determinees, aux- 
quels sont fixes des morceaux de parenchyme (46). 

Ce produit est utilisabie notamment comme substrat pour 
la culture de vegeiaux. 
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Produit de mesocarpes de noix de coco , utile notamment pour la 
culture de veaetaux. et procede pou r son obtention. 

5 

L 1 invention concerne un produit de mesocarpes de noix de coco, 
propre a etre utilise notamment comme substrat pour la culture 
de vegetaux. 

10 E lie concerne aussi un procede permettant d'obtenir un tel 
produit* 

Pour la culture des vegetaux tels que les plantes ornementales , 
maraicheres ou de pepinieres, on utilise un substrat, c'est-a- 
15 dire un milieu dans lequel les vegetaux peuvent s'enraciner et 
puiser les elements nutritifs necessaires a leur developpement. 

Les substrats de culture sont constitues le plus souvent par de 
la tourbe ou de composites a base de tourbe, ou encore de 
20 substances inorganiques telles que, par exemple, de la laine de 
roche . 

La tourbe est une matiere naturelle particulierement appropriee 
a la culture des vegetaux. Mais, comme il s'agit d'une matiere 
25 premiere fossile, done non renouvelable, son extraction, 
notamment industrielle, pose des problemes ecologiques aux zones 
productrices de tourbe. 

Quant aux substances inorganiques, elles sont generalement moins 
30 performantes que la tourbe et sont peu degradables, ce qui pose 
des problemes de protection a l'egard de 1 1 environnement . 

Par ailleurs, il est connu d f utiliser des substrats de substitu- 
tion d ! origine vegetale qui ont l'avantage d'etre des substances 
35 naturelles, renouvelables et acceptables pour l 1 environnement. 



Parmi les sxibstrats de sxibstitution connus, on peut mentionner 
les substrats a base de dechets de noix de coco. 
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On sait que la noix de coco possede une enveloppe appel6e 
mesocarpe qui est constitute de longues fibres et d'un tissu 
appele parenchyme qui forme une masse solidarisee aux fibres. 

5 II est connu d'extraire les fibres des mesocarpes de noix de 
coco et de les exploiter pour en faire des articles tisses ou 
tresses, des produits d' isolation thermique, des produits de 
rembourrage, etc. 

10 Pour realiser cette extraction, on soumet les mesocarpes entiers 
de noix de coco a 1' action d'un broyeur a marteaux ou d'un autre 
appareil produisant des resultats analogues pour separer les 
fibres du parenchyme et obtenir, d'une part des fibres prop res, 
debarrassees de particules parenchymateuses , et d' autre part des 

15 dechets. 

Ces dechets sont constituts de particules parenchymateuses de 
grosseur variable, qui peut aller de la grosseur d'une poussiere 
de quelques centaines de micrometres jusqu'i 2 a 3 millimetres 
20 de diametre, et de fibres de grosseur variable et de longueur 
variable allant de quelques millimetres a plusieurs centimetres, 

Les dechets ainsi obtenus sont le plus souvent brfiles en pure 
perte, et il en est d f ailleurs de meme des mesocarpes de noix de 
25 coco lorsqu'ils ne sont pas exploites pour leurs fibres. 

II est connu toutefois d'utiliser ces dechets comme substrats de 
culture de plantes, mais ces derniers presentent un certain 
nombre d 1 inconvenients et de defauts qui proviennent notamment 
30 de l ! heterogen6ite de leurs composants. 

En effet, les substrats a base de dechets de mesocarpes de noix 
de coco peuvent Stre classes en trois categories principales, 
selon qu'ils sont constitues soit de fibres, soit de fibres et 
35 de particules parenchymateuses, soit de poussieres parenchyma- 
teuses . 
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Des le conditionnement et la manipulation de ces substrata, les 
fibres qu'ils contiennent s'entreraSlent et s'amassent sous forme 
de petites pelotes, agravant ainsi l'heterogeneite desdits 
substrats . 

5 

Lorsque ces substrats sont ensuite utilises pour la culture de 
vegetaux, les eaux d'arrosage ou d 1 irrigation entrainent les 
poussieres et les particules fines de parenchyme, tandis que les 
fibres res tent en surface. 

10 

Les poussieres et particules ainsi entralnees provoquent un 
colmatage des cavit6s qui normalement devraient permettre de 
garder suffisamment d'air au niveau des racines, ce qui asphyxie 
les racines des vegetaux. II en resulte aussi une capillarite 
15 excessive du milieu et un tassement progressif du substrat. De 
plus, les fibres qui sont souvent tres longues assurent tres mal 
leurs fonctions d' amelioration de structure et d' aeration. 

Pour tenter de remedier a ces inconvenients, certains ont 
20 envisage de produire des substrats en broyant tout le mesocarpe. 
Mais, les substrats ainsi obtenus sont la aussi trds heteroge- 
nes, du fait que les fibres et le parenchyme sont dissocies et 
que la longueur des fibres est indeterminable. II en resulte les 
memes inconvenients que ceux mentionnes pr ecedemment . 

25 

C'est, en consequence, l'un des buts de l f invention de procurer 
un produit a base de mesocarpes de noix de coco, utilisable 
comme substrat de culture de vegetaux, qui ne presente pas les 
inconvenients mentionnes ci-dessus. 

30 

C'est en particulier un but de l 1 invention de procurer un tel 
produit qui possede une structure homogene sans poussiere et a 
structure physique stable. 

35 C'est aussi un but de 1' invention de procurer un tel substrat 
qui permet une bonne aeration des racines des vegetaux, qui est 
facile a hydrater et qui est peu sensible aux effets de 
ravinage . 
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C'est encore un but de l 1 invention de procurer un tel substrat 
qui possede une bonne vitesse de percolation et une tres bonne 
retention capillaire et qui est peu retractable sous l'effet de 
la deshydratation et du vieillissement. 

5 

C'est aussi un but de l f invention de procurer un tel substrat 
qui peut §tre obtenu dans des conditions maltrisees et §tre 
ensuite facileraent stocke et transports avant utilisation. 

10 L* invention propose a cet effet un produit de mesocarpes de noix 
de coco, lequel comprend des particules de grosseur choisie, 
constitutes chacune d'un a quelques brins de fibre de mesocarpe 
de longueur et d 1 or ientation determinees, auxquels sont fixts 
des raorceaux de parenchyme. 

15 

On obtient ainsi des particules de grosseur choisie, done 
maitrisable, constitutes chacune d'un ou de plusieurs brins de 
fibres de longueur et d 1 orientation determinees, qui sont 
solidarisees a du parenchyme de mesocarpe de noix de coco. Par 
20 I 1 expression "un a quelques brins de fibre", on entend preciser 
que chaque particule du produit comprend au minimum un brin et 
au maximum une dizaine de brins. 

L 1 invention permet ainsi de maintenir ou de fixer du parenchyme 
25 sur des brins de fibres pour former des particules ayant une 
composition sensiblement homogene en brins de fibres et en 
parenchyme. Autrement dit, on obtient une sorte d'agglomere 
"f ibres-parenchyme" constitue de morceaux homogenes de grosseur 
maitrisable. 

30 

Ces particules, formees chacune d'au mo ins un brin de fibre 
enrobe dans du parenchyme, presentent des proprietes nouvelles, 
qui n ! avaient jamais ete observtes jusqu'a present. 

35 Les fibres sont structurees par le parenchyme, ce qui les 
empeche de s 1 en trembler et de s'amasser en pelotes. Elles 
peuvent ainsi assurer pleinement une fonction de structurant 
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physique et d'aerateur, en ce sens qu'elles permettent un 
passage d'air au travers de leur section. 

D 1 autre part, le parenchyme est structure par les fibres, ce qui 
5 1'empSche d'Stre entraine par le ravinement des eaux d'arrosage 
ou d' irrigation et lui permet d'utiliser ses facultes absorban- 
tes dans tout le volume d'un contenant empli du substrat. 

Les particules obtenues ont des formes geometriques particulie- 

10 res et deterrainables et sont renforcees par les brins de fibres 
qu'elles contiennent qui forment ainsi des armatures. II en 
resulte que les particules se disposent de telle sorte que de 
nombreuses lacunes d'air subsistent entre elles, ra§me si le 
substrat est soumis a un tassement mecanique eleve, ce qui 

15 laisse ainsi un maximum d'air aux racines. Ces lacunes d'air 
sont durables du fait que le substrat comporte inf iniment peu de 
poussieres, ce qui lui permet de conserver ses propriety 
d T aeration dans le temps. Les particules de substrat ont 
notamment les proprietes principales suivantes : forte rtsis- 

20 tance mecanique, structure originelle alveolaire des fibres 
utilisant ainsi leurs proprietes d' aeration, capillarite et 
reserve d'eau du parenchyme ainsi fixe. Les particules ainsi 
obtenues conservent leur structure et leurs proprietes a 
1 'usage, en raison du "ciment" que constitue le parenchyme entre 

25 les fibres. 

Conformement a 1' invention, on peut maltriser la grosseur des 
particules tout en ayant des brins de fibres de mesocarpes de 
longueur et d' orientation determinees. 

30 

II est possible ainsi d'obtenir un produit dans lequel les 
particules ont toutes sensiblement la m§me grosseur, cette 
derniere 6tant gen^ralement comprise entre 1 et 30 millimetres. 

35 En variante, on peut aussi obtenir un produit dont les particu- 
les ont des grosseurs definies et differ ntes, distributes selon 
une granulometrie donnee. 



2692833 

6 

Pour certaines applications, il peut §tre interessant de 
melanger dans des pourcentages respectifs definis, des particu- 
les ayant des grosseurs definies et diff6rentes, par exemple de 
melanger des particules de faible dimension et des particules de 
5 plus grande dimension, afin de faire varier le volume souhaite 
des lacunes d'air entre les particules, 

Dans un produit selon 1' invention, les particules sont disposees 
de maniere aleatoire et elles menagent entre el les des lacunes 
10 d'air, durables et de volume maitrisable. La durability des 
lacunes provient du fait qu'il n'y a pas de poussieres qui 
pourraient venir se loger dans les lacunes ainsi cre6es et les 
colmater. 

15 Avantageuseraent, on peut obtenir un produit dans des conditions 
telles que les brins de fibres d'une m£me particule ont des 
orientations sensiblement paralleles entre elles. Cette 
caracteristique peut etre obtenue par un traitement particulier 
des mesocarpes, comme indique plus loin* 

20 

Dans un produit selon l 1 invention, la longueur du ou des brins 
d'une particule correspond generalement & la grosseur de la 
particule, et peut etre comprise entre 1 et 30 millimetres. 

25 Ainsi, en melangeant des particules de grosseurs differentes, on 
peut faire varier a I'infini le type de structure physique du 
substrat. 

Le produit selon 1' invention peut etre utilise soit seul, soit 
30 en melange avec d'autres composants de substrats, tels que 
tourbe, ecorce, pouzzolane, etc. En effet, l'apport du produit 
objet du Brevet, notamment en melange avec de 1' ecorce, permet 
d f augmenter la capillarite du substrat obtenu, d'augmenter 
I'apport organique, et d' augmenter la teneur en eau sans 
35 colmater et asphyxier. 



Les qualites physiques du substrat ainsi obtenu permettent d'en 
faire un produit de remplacement de la tourbe avec des qualites 
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qui repondent aux exigences de l'agronomie industrielle : 
homogeneite, regularity, source renouvelable. Au surplus, 
1 1 invention perraet de valoriser des parties de noix de coco - 
mesocarpes de noix de coco matures ou non - qui sont actuelle- 
5 raent peu utilisees et done brfilees en pure perte, sans autre fin 
que de s'en debarrasser. 

Une autre caracteristique importante de 1' invention reside dans 
le fait que le produit est comprimable pour offrir un volume 

10 reduit en vue de son stockage et/ou de son transport. Le produit 
peut subir une tres forte compression pour l'emballer sous un 
conditionneraent de volume reduit, et cela sans dStruire sa 
structure physique. A titre d'exemple, pour une quantite 
equivalente de tourbe, le volume de substrat selon 1' invention 

15 est inferieur environ de moitie. 

Le substrat de l r invention peut §tre transports a des prix tres 
competitifs par rapport a la tourbe, et permet une reduction des 
coflts de stockage tant en production que sur les lieux de 
20 distribution ou d' utilisation. 

Le produit de mesocarpes de noix de coco de l 1 invention est 
destine tout particulierement a etre utilise comme substrat en 
horticulture, en pepinieres, dans 1 1 agriculture ou pour le 
25 jardinage et comme apport de matieres organiques sur les sols 
peu fertiles des regions a climat aride. 

II peut notamment §tre utilise dans des recipients de culture, 
tels que des conteneurs, godets, pots et jardinieres. 

30 

Sous un autre aspect, l 1 invention concerne un procedS d'obten- 
tion d'un produit de mesocarpes de noix de coco qui comprend les 
operations essentielles consistant a approvisionner des 
mesocarpes de noix de coco, decouper ces mesocarpes en tranches 
35 d'epaisseur choisie, et morceler les tranches ainsi decoupees en 
particules de grosseur choisie, constitutes chacune d'un i 
quelques brins de fibre de mSsocarpe de longueur et d'orienta- 
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tion deterrainees , auxquels sont fixes des morceaux de parenchy- 
ma 

L 1 operation de decoupe peut etre realisee par differents types 
5 d'outils, notamment au moyen d'une lame et d'une contre-lame ou 
encore au moyen d'un disque rotatif . Elle permet d'obtenir des 
tranches d'£paisseur choisie pouvant aller par exemple de 1 a 30 
millimetres. L 1 utilisation de tels outils permet d'obtenir une 
coupe franche convenant tout particulierement a la mise en 

10 oeuvre de 1' invention. L 1 operation de morcellement est en 
principe effectuee apres 1' operation de decoupe pour morceler 
les tranches ainsi decoupees et obtenir des particules de 
grosseur choisie, constitutes chacune d'un a quelques brins de 
fibre de mesocarpe de longueur et d f orientation determines, 

15 auxquels sont fixes des morceaux de parenchyme. 

Selon une autre caract6ristique de 1' invention, 1' operation de 
decoupe est effectuee dans une direction transversale, de 
preference perpendiculaire, k la direction des fibres des 
20 mesocarpes. On obtient ainsi des brins de fibres qui s'etendent 
d'une extremite a 1' autre d'une particule et dont la longueur 
correspond sensiblement a l'epaisseur de la tranche dont est 
issue la particule. 

25 Selon une autre caracteristique de 1' invention, le procede 
comprend en outre une operation consistant a ecraser les 
mesocarpes avant de les decouper. Cette operation d'ecrasement 
est avantageusement realisee par des cylindres, fonctionnant a 
la maniere d'ian laminoir, qui aplatissent les mesocarpes pour 

30 faciliter ensuite leur decoupe. Avant ou apres ecrasement, les 
mesocarpes sont orientes par des moyens appropries, par exemple 
des rails directionnels, pour les vehiculer dans le sens de la 
longueur des fibres. 

35 Cette operation d'ecrasement a plusieurs objets. Tout d'abord, 
elle permet de mettre a plat les morceaux de mesocarpes, qui 
sont generalement en forme de tiers de coquille, pour rendre la 
coupe plus facile et plus reguliere. Elle permet en outre 
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d'amorcer une desolidarisation des fibres ou des groupes de 
fibres entre eux. De plus, elle favorise une operation de 
lessivage qui sera 6voquee plus loin. 

5 Selon une autre caracteristique de 1' invention, le proced6 
comprend en outre une operation prealable consistant a laver les 
mesocarpes avant de les decouper. Cette operation est normale- 
ment effectuee au tout debut du proced6 pour permettre de 
debarrasser les mesocarpes de leurs impuretes et de les 
10 soumettre a une pre-humidif ication . Ce nettoyage evite que des 
particules de sable ou autres materiaux ne diminuent la purete 
du produit final ou ne deter iorent les outils de decoupe. 

Pour realiser ce premier lavage, les mesocarpes sont avantageu- 
15 sement disposes sur une chaine transporteuse , par exemple un 
tapis roulant ou tout autre type de convoyeur. Cette chaine 
transporteuse permet de deplacer les mesocarpes depuis un poste 
d 1 alimentation jusqu'a un poste de decoupe. Le lavage des 
mesocarpes est avantageusement realise au moyen de jets multi- 
20 directionnels pour permettre un bon debarrassement des impuret6s 
et une excellente pre-humidif ication, 

Avantageusement, I'eau de lavage est recuperee et filtree de 
maniere a pouvoir etre ensuite reutilisee. 

Selon une autre caracteristique de 1' invention, le procede 
comprend aussi une operation consistant a lessiver les tranches 
et/ou les particules de mesocarpes . Cette operation est conduite 
posterieurement a l 1 operation de decoupe, soit avant soit apres 
l 1 operation de morcellement. Cette operation de lessivage peut 
etre effectuee par exemple par trempage ou par aspersion et elle 
permet de diminuer de maniere controlee la salinite naturelle du 
produit de base. 

35 Selon une autre caracteristique de l 1 invention, le proced6 
comprend une operation consistant a d£sinfecter, en particulier 
par chauf fage ou par exposition & un rayonnement UV ou 4 un 
rayonnement gamma, les particules de mesocarpes obtenues. 



25 
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Pour cela, les particules obtenues sont avantageusement 
acheminees sur un tamis sSchoir qui permet d'iliminer les 
particules fines et de pre-secher le produit tout en le 
disinfectant par l 1 action de I 1 air chaud. Pour certaines 
5 utilisations, il est possible de soumettre les particules a une 
desinfection a la vapeur puis de les secher ensuite. Cette 
operation de desinfection permet de garantir l'etat sanitaire 
des particules et de limiter 1' evolution organique pendant les 
phases de transport et de stockage. 

10 

Le procede comprend aussi une operation finale de conditionne- 
ment des particules en vue de leur stockage et/ou de leur 
transport. 

15 Les particules seches ou humides, selon les options choisies, 
sont amenees vers un poste de conditionnement. Ce poste permet 
soit d f emballer les particules en sacs non comprimes, soit 
encore de comprimer les particules pour former des balles 
pressees, avec un coefficient de reduction de volume variable 

20 generalement compris entre 1 et 5. Dans une forme de realisation 
du procedi de 1* invention, on realise success ivement les 
operations suivantes : lavage, ecrasement, decoupe, raorcel le- 
nient, lessivage, desinfection et conditionnement. 

25 II s'agit la toutefois d'un exemple non limitatif et il est 
possible de modifier l'ordre des operations ou, dans certains 
cas, supprimer l'une ou 1' autre des operations mentionnees 
precedemment. 

30 Le procede decrit precedemment a titre d' exemple permet 
d'obtenir un produit dans lequel les brins de fibre des 
particules sont solidarisees a des morceaux de parenchyme 
d'origine du mesocarpe. 

35 En variante, on pourrait preparer un produit reconstitue daris 
lequel on cree artif iciellement des particules en fixant des 
morceaux de parenchyme sur des brins de fibre de mesocarpe. 
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Dans la description qui suit, faite seulement a titre d'exemple, 
on se refere au dessin annexe, sur lequel : 

- la figure 1 est une representation schematique d'une installa- 
5 tion permettant l'obtention d'un produit de mesocarpes de noix 

de coco selon l 1 invention; 

- la figure 2 est une representation schematique d'une tranche 
de mesocarpe obtenue apres 1' operation de decoupe; 

10 

- la figure 3 est une representation schematique de plusieurs 
particules d'un produit obtenu par 1' installation de la 
figure 1; et 

15 - la figure 4 est une representation schematique d'un produit 
selon 1' invention constitue de particules disposees de manidre 
aleatoire et menageant entre elles des lacunes d'air. 

L 1 installation representee sur la figure 1 comprend une chaine 
20 transporteuse 10 propre a vehiculer des mesocarpes 12 de noix de 
coco depuis un poste d' alimentation 14 jusqu'a un poste de 
decoupe 16, dans la direction de la fleche F- Dans l'exemple, 
les mesocarpes 12 a traiter proviennent d'une remorque 18 qui 
decharge des mesocarpes au poste 14 d' alimentation. Les 
25 mesocarpes sont ainsi repartis a 1' entree de la chaine transpor- 
teuse 10 et ils subissent d'abord un premier lavage dans un 
poste de lavage 20. Ce poste comprend une multiplicite de buses 
22 disposees au-dessus et en dessous du plan de la chaine 
transporteuse pour asperger les mesocarpes 12 par des jets 
30 multi-directionnels af in de les debarrasser de leurs impuretes 
et de les pre-humidif ier. L'eau de lavage est recuperee dans un 
bac 24 et elle est ensuite filtree en vue de sa reutilisation. 

Une fois laves, les mesocarpes de noix de coco passent vers un 
35 poste d'ecrasement ou de concassage 26 qui est constitue, dans 
l'exemple, de deux cylindres rotatifs 28 et 30 superposes qui 
agissent a la maniere d'un laminoir pour aplatir les mesocarpes 
avant de les vehiculer vers le poste de decoupe 16 situ6 k une 
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autre extremit' de la chaine transporteuse . Entre le poste 
d'ecrasement 26 et le poste de decoupe 16 sont disposes des 
rails d 1 orientation ou de guidage 32 qui orientent les mesocar- 
pes de sorte que leurs fibres soient dans une direction 
5 sensiblement parallele a la direction d'avancement de la chaine 
transporteuse. En variante, ces rails pourraient §tre disposes 
entre le poste de lavage et le poste d'ecrasement. 

Le poste de decoupe 16 comprend, dans I'exemple, une lame 

10 superieure mobile 34, et une contre-lame inferieure fixe 36. La 
lame 34 et la contre-lame 36 permettent d'exercer une coupe 
franche sur les mesocarpes pour obtenir une tranche 38 telle que 
representee sur la figure 2. Cette tranche possede une epaisseur 
E que l'on peut regler et choisir en agissant sur la Vitesse de 

15 deplacement de la chaine transporteuse et/ou sur la f requence de 
la lame de decoupe 34. La tranche 38 comprend une pluralite de 
brins de fibres 40 qui s f 6tendent dans des directions sensible- 
ment paralleles entre elles et transversales aux deux faces de 
decoupe 42 et 44. Les brins 40 sont solidarises a une masse de 

20 parenchyme 46. Les tranches ainsi obtenues sont ensuite 
deplacees vers un poste de morcellement 48 qui, dans I'exemple, 
est forme de deux cylindres superposes 50 et 52, qui sont munis 
de picots et permettent d'emietter les tranches pour obtenir 
ainsi des particules de grosseur choisie, comme montre a la 

25 figure 3. 

Cette figure montre ici deux particules 54 et 56 dont I 1 une 
possede un seul brin de fibre auquel sont fixes des morceaux de 
parenchyme 46 et 1' autre quatre brins de fibres solidaris6s 
30 entre eux par des morceaux de parenchyme 46. 

Les particules provenant du poste 48 sont ensuite acheminies 
vers un poste de lessivage 58 qui, dans l'exemple, comporte un 
bac 60 dans lequel les particules sont trempees pour permettre 
35 d'eliminer de maniere controlee les exces de sel qu 1 elles 
contiennent . 
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Apres lessivage, les particules sont transportSes par un tapis 
roulant 62 vers un poste de sechage 64 qui, dans l'exemple, 
permet d'envoyer de l'air chaud sur les particules pour les 
desinfecter et les pre-secher. Le poste de sechage comprend un 
5 ventilateur 66 et le tapis roulant 62 forme en meme temps tamis. 

Les particules sont ensuite acheminees vers un poste de 
conditionnement 68 oH elles sont conditionnees soit dans des 
sacs non comprimes, soit dans des balles coraprimees comme 
10 indique precedemment. 

Les eaux recuperees du poste de lavage 20 et du poste de 
lessivage 58 sont chargees de sels et peuvent etre reutilis6es 
sur les sites d r exploitation qui sont souvent des terrains 
15 sableux. On peut egalement obtenir ainsi des boues de recupera- 
tion propres a fixer I'eau sur le sol sableux, notamment pour 
les cultures vivrieres locales, et pour apporter egalement des 
sels mineraux utiles. 

20 La figure 4 represente schematiquement une multiplicity de 
particules, telles que 54 et 56, disposees de fa?on aleatoire et 
menageant entre elles des lacunes d'air, telles que 70, 72 et 
74, dont le volume peut etre maitrise en fonction de la grosseur 
des particules. 

25 

Ces lacunes ont l ! avantage d'etre durables dans le temps du fait 
que le produit ne contient pas de poussieres susceptibles de les 
colmater. Le produit conserve ainsi ses proprietes d 1 aeration, 
ce qui permet de l'utiliser comme substrat de culture de 
30 vegetaux. 

Bien entendu, 1' invention est susceptible d'autres variantes, 
notamment en ce qui concerne les moyens utilises pour obtenir 
les particules de mesocarpes de noix de coco. 

35 

Ces dernieres sont destinees essentiellement a §tre utilisees en 
tant que substrat de culture des plantes, mais elles peuvent 
aussi servir a d'autres applications. 
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Revendicationg 

1. Produit de mesocarpes de noix de coco, caracterise en ce 
qu'il comprend des particules (54, 56) de grosseur choisie, 

5 constitutes chacune d'un a quelques brins de fibre (40) de 
mesocarpe de longueur et d* orientation determinees, auxquels 
sont fixes des morceaux de parenchyme (46). 

2. Produit selon la revendication 1, caracterist en ce que les 
10 particules (54, 56) ont une composition sensiblement homogene en 

brins (40) et en parenchyme (46). 

3. Produit selon l'une des revendications 1 et 2, caracterise en 
ce que les particules (54, 56) ont toutes sensiblement la meme 

15 grosseur. 

4. Produit selon 1' une des revendications 1 et 2, caracterise en 
ce que les particules (54, 56) ont des grosseurs definies et 
differentes, distributes selon une granulometrie donnte. 

20 

5. Produit selon l'une des revendications 1 a 4, caracterist en 
ce que les particules (54, 56) sont disposees de manidre 
aleatoire et menagent entre elles des lacunes d'air (70, 72, 74) 
durables et de volume maitrisable. 

25 

6. Produit selon l'une des revendications 1 a 5, caracterise en 
ce que la longueur du ou des brins (40) d'une particule (54, 56) 
est comprise entre 1 et 30 millimetres. 

30 7. Produit selon 1' une des revendications 1 a 6, caracterisS en 
ce que les brins de fibres (40) d ! une meme particule ont des 
orientations sensiblement paralleles. 

8. Produit selon l'une des revendications 1 a 7, caracterise en 
35 ce qu'il est comprimable pour offrir un volume reduit en vue de 
son stockage et/ou de son transport. 
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9- Produit selon l'une des revendications 1 a 8, caracterise en 
ce qu'il est propre k etre utilise en tant que substrat pour la 
culture de vegetaux. 

5 10. Produit selon la revendication 9, caracterise en ce qu'il 
est propre a Stre utilise en tant que substrat dans des 
recipients de culture tels que des conteneurs, godets, pots et 
jardinieres. 

10 11. Produit selon l'une des revendications 9 et 10, caracterise 
en ce qu'il est melange a d'autres composants de substrats. 

12. Procede d'obtention d'un produit de mesocarpes de noix de 
coco, caracterise en ce qu'il comprend les operations essentiel- 

15 les consistant a : 

approvisionner des mesocarpes de noix de coco, 
decouper ces mesocarpes en tranches d'epaisseur choisie, et 
raorceler les tranches ainsi decoupees en particules de 
grosseur choisie, constitutes chacune d'un a quelques brins 

20 de fibre de mtsocarpe de longueur et d' orientation determi- 

nes, auxquels sont fixes des morceaux de parenchyme.. 

13. Precede selon la revendication 12, caracterise en ce que 
I 1 operation de decoupe est effectuee dans une direction 

25 trans ver sale, de preference perpendiculaire , a la direction des 
fibres des mesocarpes. 

14. Procede selon I 1 une des revendications 12 et 13, caracterise 
en ce qu'il comprend en outre une operation consistant a ecraser 

30 les mesocarpes avant de les decouper. 

15. Procede selon l'une des revendications 12 a 14, caracterise 
en ce qu'il comprend en outre une operation prtalable consistant 
a laver les mesocarpes avant de les decouper. 

35 

16. Procede selon l'une des revendications 12 a 15, caracterise 
en ce qu'il comprend une operation consistant a lessiver les 
tranches et/ou les particules de mesocarpes. 
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17. Procede selon I'une des revendications 12 a 16, caractSrise 
en ce qu'il comprend en outre une operation consistant k 
desinfecter, en particulier par chauffage ou par exposition a un 
rayonnement UV ou a un rayonnement gamma r les particules de 

5 raesocarpes obtenues. 

18. Procede selon I'une des revendications 12 a 17, caracterise 
en ce qu'il comprend une operation finale de conditionnement des 
particules de mesocarpes, en vue de leur stockage et/ou de leur 

10 transport. 
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